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Abstract of EP0980902 

Heat-activatable adhesive tape, which is self-adhesive on one side, comprises (a) a strip of heat- 
activatable, double sided adhesive film based on thermoplastic rubber, tackifying resin and reactive resin, 
(b) a double-sided self-adhesive tape laminated to one side of (a); and (c) optionally release paper or film 
on one side of the tape. 
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(54) Einseitig selbstklebendes, warmeaktivierbares Klebeband und seine Verwendung 

(57) Einseitig selbstklebendes, warmeaktivierbares 
Klebeband, gekennzeichnet durch 

a) einen warmeaktivierbaren, doppelseitig kleben- 
den Klebfolienstreifen auf der Basis von thermopla- 
stischem Kautschuk, klebrigmachendem Harz und 
Reaktivharz, einem 



b) einseitig darauf kaschierten, doppelseitig kle- 
benden Selbstklebeband, und 



c ) ggf- Trennpapier bzw. eine Trennfolie auf einer 
Seite des Klebebandes. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung b trifft ein einseitig klebendes, 
viskoelastisches , warmeaktivierbares Kleb band und 
seine Verwendung zum Verkleben von EPDM-Teilen. 5 
[0002] Einseitig selbstklebendes, warmeaktivierbare 
Klebebander sind bekannt und im Handel erhaltlich. Sie 
werden bevorzugt in der Automobilindustrie zum Einkle- 
ben von EPDM-Profilgummidichtungen im Turrahmen- 
bereich eingesetzt. Die dazu eingesetzten Produkte 10 
(z.B. 3M Automotive Structural Sealing Tape ®) zeigen 
einen Laminat-Aufbau mit Siegelmasse, Schaumstoff 
und Selbstkleber. Bei der Anwendung kommt es aber 
aufgrund von Stauchungen vor alien Dingen im Kurven- 
bereich nach einiger Zeit zu Abloseerscheinungen. 15 
[0003] Somit war es Aufgabe der Erfindung, hier 
Abhilfe zu schaffen, also ein Produkt zur Verfugung zu 
stellen, das mit guter EPDM-Haftung (nach Warmeakti- 
vierung z.B. 1 Min./160°C) vor alien Dingen im Kurven- 
bereich optimale PSA-Haftung auf dem lackierten Blech 20 
erreicht. 

[0004] Gelost wird dies durch ein Klebeband, wie dies 
naher in den Anspruchen gekennzeichnet ist. 
[0005] Der Aufbau dieses Klebebandes zeigt also ein 
Laminat aus zwei Komponenten, zum einen ein warme- 25 
aktivierbarer Klebfolienstreifen, zum anderen ein dop- 
pelseitig klebendes Selbstklebeband, ein sog. Fix. 
[0006] ErfindungsgemaR geeignet sind als Reaktiv- 
harz insbesondere Alkylphenolharze, die insbesondere 
basenreaktiv sind, wie sie als Klebstoffe auf Basis Poly- 30 
chloropren im Handel sind, z.B. als Alresen® PA 565 
(Hoechst), wahrend zu den weiteren Bestandteilen des 
Klebfolienstreifens insbesondere auf DE 33 31 016 
Bezug genommen wird. 

[0007] Im folgenden soil die Erfindung anhand von 35 
Beispielen erlautert werden, ohne sie jedoch unnotig 
einschranken zu wollen. Auch die Verwendung ist aus 
den Beispielen zu ersehen, ebenso die Herstellung der 
Bander. 

40 

Beispiel 1 

[0008] Zunachst wird ein warmeaktivierbarer Folien- 
streifen wie folgt hergestellt: 

[0009] In einer Rezeptur wurde das reaktive Alkylphe- 45 
nolharz (Alresen PA 565) der Fa. Hoechst mit eingesetzt 
(fur P ntalyn H, Fa. Hercules), alles in Gewichtsteilen: 

53,5 Cariflex TR 1101 Shell 

25,2 Pentalyn H Hercules 50 

16,9 Alresen PA 565 Hoechst 
2,2 Kronos 2160 -Ti0 2 Kronos 
2,2 Maglite DE - MgO Merck 

[0010] Die Herstellung erfolgte ohne Aires n PA 565 55 
bei 180° C in Kn ter mit C0 2 Einleitung. Danach wurde 
auf 150°C gekuhlt, Air sen PA 565 zugegeben und kurz 
homogen eing arbeitet. Die Masse wurde extrudiert zu 



einer 0,4 mm dicken Folie, die einseitig mit Trennpapier 
abgedeckt und zu Rollen geschnitten wurde. 
[0011] Auf die extrudierte hitzeaktivierbare Kl bfolie 
wird ein tragerloses M tesafix"-4985® (ca. 40 ujti dick, 
mit Acrylatkleber) kalt kaschiert. Bei der nachfolgenden 
Verklebung mit einem EPDM_Dichtungsprofil durch 
Warmeaktivierung (1Min./160°C) kommt es dann zu 
einem innigen Verbund von Klebfolie und -Fix. Das so 
ausgerustete Profil ist gut geeignet, als Turdichtung in 
eine Autokarosserie auf lackierte Oberflachen, ins- 
besondere im Turrahmen geklebt zu werden. Dabei 
kommt es zu keinerlei Ablosung in Kurvenbereichen, 
auch bei langerer Anwendung 

Beispiel 2 

[0012] Wie in Beispiel 1 wird auf die dort beschrie- 
bene Klebfolie eine Losungsmittel-PSA-Masse (druck- 
empfindliches Acrylat) aufgeraktelt (ca. 30 g fest/m 2 ). 
Bedingt durch das Losungsmittel (Benzin) kommt es 
schon jetzt zu einem guten Verbund zwischen Klebfolie 
und PSA-Masse. Weiterverwendung und Ergebnis wie 
in Beispiel 1. 

Beispiel 3 

[0013] Die Klebfolie gemaft Beispiel 1 wird mit einer 
wa&rigen, druckempfindlichen Acrylat-Dispersion 
beschichtet (Drahtrakelverfahren mit Neotac 5486, Fa. 
Zeneca). Bei der Hitzeaktivierung (Verbund mit dem 
EPDM-Profil) 1 Min./160°C kommt es dann zu einer 
guten Verankerung, wie sich bei weiterer Verwendung 
gemali Beispiel 1 zeigt. 

Beispiel 4 

[0014] Aus 2 Extrudern wird 

1. die Klebfolie gemaR Beispiel 1 und 

2. ein selbstklebendes Acrytat-Hotmelt (aus der 
Schmelze zu beschichtende, losungsmittelfreie 
Acrylatmasse) in eine 2-Kanalduse gefordert und 
durch Co-Extrusion auf Trennpapier beschichtet, 
wobei eine optimale Verankerung erzielt wird. Wei- 
tere Vrewendung und Ergebnis wie in Bespiel 1. 
Dabei ist in alien Bespielen kein Primer erforderlich. 

[0015] Der hervorragende Verbund zwischen EPDM 
und dem erfindungsgemafcen Klebeband zeigt sich wie 
folgt: 

Kaufliche EPDM-Platten (4mm Dicke, Shoreharte: A 70 
v.d. Firma H. Wegner, HH) werden mit einem Klebfolien- 
streifen wie es in Beispiel 1 vor dem Kaschieren mit 
dem Fix beschrieben ist, verklebt, jeweils 1 Min. unter 
I ichtem Andruck in einer beheizten Presse. Ergebnis: 

bei 150°C = Klebfolienstreifen nur schwer abzieh- 
bar (ca. 13 N/cm) 
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bei 160°C = teilweise EPDM-Ausrift (ca. 15N/cm) 
bei 180°C = kein Abziehen mdglich 

[0016] In alien Fallen ist also die Adhasion zwischen 
EPDM und hitzeaktivierbarer Klebfolienstreifenseite 5 
wesentlich hoher (auch nach 1 Woche/40°OLagerung 
keine Reduzierung der Haftfestigkelt) als die PSA-Haf- 
tung auf z.B. lackierten Blechen (ca. 5 N/cm). 
[0017] Die erfindungsgemafte Verwendung zum Ver- 
kleben von EPDM-Teilen fuhrt auch zu beachtlichen 10 
Vorteilen bei der spateten Entsorgung oder Reparatur, 
indem sich namlich die gesamte Dichtung etwa aus 
einem Auto herausreiften laftt, dann aber dieser EPDM- 
Klebeband-Verbund sich trennen laftt durch sog. 
Abstrippen, also durch Ziehen am Klebeband in Rich- 15 
tung der Verklebungsebene, zur sortenreinen Ruckge- 
winnung des EPDM-Teils einerseits und des 
Klebebandes andererseits, worauf der EPDM-Teil ggf. 
erneut verwendet werden kann. 

20 

Patentanspruche 

1 . Einseitig selbstklebendes, warmeaktivierbares Kle- 
beband, gekennzeichnet durch 

25 

a) einen warmeaktivierbaren, doppelseitig kle- 
benden Klebfolienstreifen auf der Basis von 
thermoplastischem Kautschuk, klebrigma- 
chendem Harz und Reaktivharz, einem 

30 

b) einseitig darauf kaschierten, doppelseitig 
klebenden Selbstklebeband, und 

0) ggf. Trennpapier bzw. eine Trennfolie auf 
einer Seite des Klebebandes. 35 

2. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft der Klebfolienstreifen ein solcher aus 
einer Klebmasse auf Basis von 

40 

a) thermoplastischem Kautschuk und 

b) klebrigmachenden Harzen, wobei der Kleb- 
folienstreifen 

c) hohe Elastizitat und 

d) geringe Plastizitat aufweist und wobei 45 

e) die Adhasion geringer als die Kohasion ist, 

f) das Haftvermogen beim Dehnen weitgehend 
verschwindet, 

g) das Verhaltnis von Abzugskraft zu Reiftlast 

1 :1 ,5 oder grofter ist, und wobei 50 

h) eine damit hergestellte Klebbindung durch 
Ziehen in Richtung der Verklebungsebene Ids- 
bar ist, und 

1) die Klebmasse ein Reaktivharz zugemischt 
enthalt. 55 

3. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das Reaktivharz in durch Warme 



aktivierbares Harz, insb. ein solches Alkylphenol- 
harz ist. 

4. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das Reaktivharz von 10 bis 30 Gew. 
%, insb. von 15 bis 25 Gew.% der Klebmasse des 
Klebfolienstreifens ausmacht. 

5. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das Reaktivharz zusammen mit 
einem Metalloxid, insb. Magnesiumoxid eingesetzt 
wird. 

6. Klebeband nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das Metalloxid 1 bis 3 Gew. %, insb. 
von 1,5 bis 2,5 Gew. % der Klebmasse des Klebfo- 
lienstreifens ausmacht. 

7. Klebeband nach Anspruch 1, enthaltend im Klebfo- 
lienstreifen als thermoplastischen Kautschuk ein 
Styrol-Butadien-Blockpolymer und als klebrigma- 
chenden Harz ein Colophonium-Derivat. 

8. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das aufkaschierte doppelseitig kle- 
bende Selbstklebeband ein druckempfindliches 
Haftklebeband mit Kleber auf Acrylat-Basis ist. 

9. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft das der Klebfolienstreifen 0,4 bis 0,8 
mm dick ist und das aufkaschierte Selbstklebeband 
0,02 bis 0,1 mm dick ist. 

10. Verwendung eines Klebebandes nach einem der 
Anspruche 1 bis 9 zum Verkleben von EPDM-Tei- 
len, insb. in Kfz-Turrahmen, wobei zunachst das 
EPDM-Teil mit der warmeaktivierbaren Klebfolien- 
streifenseite des Klebebandes heift verklebt wird 
und dann der erhaltene Verbund mit der selbstkle- 
benden Seite verklebt wird, insb. in einem Kfz-Tur- 
rahmen. 
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(57) Einseitig selbstklebendes, warmeaktivierbares 
Klebeband, gekennzeichnet durch 

a) einen warmeaktivierbaren, doppelseitig kleben- 
den Klebfolienstreifen auf der Basis von thermopla- 
stischem Kautschuk, klebrigmachendem Harz und 
Reaktivharz, einem 



b) einseitig darauf kaschierten, doppelseitig kle- 
benden Selbstklebeband, und 



c ) ggf- Trennpapier bzw. eine Trennfolie auf einer 
Seite des Klebebandes. 
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